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BASIC-ABSTRACT: 

Material (I) for prodn. of electrically conductive coatings contains (A) 99.9-40 pts. wt. monomers, 
oligomers and/or polymers w^hich are curable w^ith high-energy radiation, (B) 0.1-60 pts. wt. electrically 
conductive pigment based on mica particles coated wtih Sb-doped Sn oxide and (C) photoinitiators and 
opt. normal additives, solvents and/or other pigments; total amt. of (A) -i- (B) = 100 pts. wt. 
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Pref. solvent is water or water-contg. solvent or an organic solvent; amt. of photoinitiators is 1-10 wt% 
w.r.t. (A). 

USE/ AD VANTAGE - (I) is useful for the prodn. of electrically conductive and antistatic coatings 
(claimed); also claimed is a process for prodn. of a conductive coating by applying a single layer of (I) 
to a substrate, esp. a plastic substrate, and hardening the coating with high-energy radiation. The 
invention provides a radiation-cured (esp. UV-cured) coating material for prodn. of antistatic paint, 
primers for plastics, etc., which gives a high layer thickness even with a single application. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG 1st gestellt 
@ Leitfahige, strahlenhdrtbare Lacke 

^) Durch Strahlen hartbare leitfahige Oberzuge konnten 
bisher nur unter Verwendung hoher Initietormengen in 
geringen Schichtdicken gehartet warden. Die neuen Be- 
schichtungsmittel sollen im Einschichtverfahren unter Ver- 
wendung geringer Inltlatormengen zu dicken leitfdhigen 
Oberzugen fuhren. 

Die Beschichtungsmittel enthalten 99,9 bis 40 Gew.-Teile 
durch energiereiche strahlenhartbare flussige Monomere, 
ONgomere und/oder Pofymere und 0,t bis 60 Gew.-Teile 
eines Pigments aus Glimmerteilchen, beschichtet mit Zinn- 
oxid, das mtt Antimon dotiert ist. sowie Photointtlatoren und 
gegebenenfalls ubliche Hilfamittel, Ldsemittel und/oder zu- 
sdtzliche Pigmente. 

HerstelJung leitfdhiger durch Strahlen hartbarer Oberzuge. 
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Beschretbung 

b^schrieben, das Metallpulver, insbesondere SUberpuWer In Epoxy- und ^'"^.^"l'"^^^ 
Sysieme habcn den Nachteil da0 sie wegen der gcring<5n LichtdurchlHssigkeit nur m dunner Schicht gehirtet 
S^rdc^^^^^^ und somit kein dicker Schichtauftrag m5glich ist. Dariiber hinaus ist bei derart.gen Systemen em 
hohcrZusatzanPhotoinitiatorenerforderlich. - • j m n *.»*„^wvff-ntii 

Ahnlicbe Nachteile ergeben sich bei Metalloxidc enthaitenden Systemen, wie sie aus der IP-Patentveroffentli- 
Chung 60/U» 765 bekanntsind _r j r l i 

Ein relativ dicker Schichtauftrag bei derartigen Icitfahigen Beschichtungsmassen ist erforderhch, urn gtatte 
Oberflachen zu erzielen, Leitfahige Oberzuge erfordern erne relativ hohe Fiillung mit RuB, Metallpigmenten 
Oder Metalloxidpigmenten. Derartige Pigmente bewirken bei dOnnen Schichtcn die rauhe Oberftache. Die beim 
Stand der Technik bisher maximal erzielbaren Schichtdicken lagen bei bis zu etwa 20 iim, Hdhcre Schichtdicken 
konnten nur erzielt werden, wenn im Mehrschichtverfahren Jackiert und jeweilsgehSrtet wurde, 

Aufgabe der Erf indung ist die Bereitstellung eines Beschichtungsmateriais zur Herstellung leitfShigcr Oberzii- 
ge,das durch Strahlen h^rtbar ist und hohe Schichtdicken selbst bei Binschicht-Auflrag ermdglicht 

Es hat sich gezeigt»daB diese Aufgabe geldst werden kann durch ein Beschichtungsmittel auf der Basis von 

a) 99,9 bis 40 Gew.-Teile durch energicreiche Strahlen hartbarer flussiger Monomerer, Oligomerer und/ 
Oder Polymerer, mit 

b) 0,1 bis eOGcw.^Teiie eines elektrisch Icitfahigen Pigments auf der Basis von Glimni^rteilchen. die mil 
Zinnoxid, das mit Antimon dotiert ist, beschichtet sind. Die vorstehenden Gewichtsteile erganzen sich auf 
100 Gew.-Teile. 

Als weitere Komponente enthalten die erfindungsgemaBen Beschichtungsmittel Photoinitiatoren sowie gege- 
benenfalls ubiiche Hilfsmittel, Lasemittel, Wasser und/oder gegebenenfalls zusatzlich Pigmente. 

Die erfindungsgemafien Beschichtungsmassen enthalten durch energiereiche Strahlen hSlrtbare Materialicn, 
bei denen es sich urn Monomere, Oiigomere Oder Polymerc beziehungsweise Copolymere handein kann. Die 
Oberzugsmittel unterliegen keiner EinschrSnkung. Es kann sich sowohl um radikalisch als auch urn ionisch 
polymerisierbare Oberzugsmittel handetn. Bevorzugt sind radikalisch polymerisierbare Oberzugsmittel, wobei 
diese auch giinstig mil ionisch polymerisierbaren Cberzugsmitteln im Gemisch vorliegen kdnnen. 

Beispiele fi)r radikalisch polymerisierbare Oberzugsmittel sind ubiiche strahlenhirtbare, insbesondere UV- 
hartbare Lacke auf der Basis von Monomeren, Oligomeren, Polymerea Copolymeren oder Kombinationen 
davon. mit einer oder mehreren olefinischen Doppelbindungen, wie beispielsweise Acryls&ure- und Methacryl- 
saurecsier; Beispiele fOr monofunktionelle Monomere sind Butyl(meth)acryfat und Hydroxyethy!(meth)acrylat. 
Beispiele fOr difunktk)nelle Monomere sind Hexandioldi(meth)acrylat und Dipropylenglykoldi(meth)acrylat und 
Beispiele flir tri- und tctrafunktionelle Monomere sind Trimethylpropantri(meth)acrylat und Pentaerythrit-tri- 
oder- tetraacrylat. Der hier verwendete Ausdruck (Meih)acrylat bedeutet Acrylate und/oder Methacrylate. 
Beispiele far Oiigomere oder Prepolymere sind (meth)acryifunktionellc (Meth)-acrylpolymere, Epoxidharz- 
(meih)acrylate z, B. Umsetzungsprodukte aus 2 Mol (Meih)acrylsaure und handelsUblichen Epoxidharzen, wie 
z. B. Epicote® 828, Polyester(meth)acrylate, Polyeiher(meth)acrylate, Urethan(meth)acryiate. Amin(meth)acryla- 
te. ungesaitigte Polyester, ungesatiigte Polyurethane, Silicon(meth)acrylate oder Kombinationen davon. Bei- 
spiele fiir derartige h^rtbare Produkte sind in folgenden Lileraturstellen beschrieben: Epox(meth)acrylate in 
EP'A^OO 33 »96, EP-A-00 49 922 und US-A-44 85 123; Urethan(meth)acrylate in EP-A-OO 53 749, EP-A-02 09 684 
und US'A-41 62 274; Polyester(meth)acrylate in EP- A-00 83 666, EP-A-0154 924 und US-A-39 68 309. Sili- 
con{meth)acrylate in DE-A-38 10 140; DE-A'38 20 294. 

Beispiele fur ionisch, insbesondere kationisch hartbare Oberzugsmittel sind UV-hartbare ubiiche Lacke auf 
der Basis von Epoxidmonomeren und Epoxidpolymeren und -copolymeren* sowie Gemischen davon, z. B. 
Epoxidharze auf der Basis von Umsetzungsprodukten von Bisphenol- A mitGlycidylethern. Beispiele far derarti- 
ge ubiiche UV-h&rtbare Oberzugsmittel sind in folgenden Uteraturstellen beschrieben: DE-A-29 47 734 und 
EP-A-00 75 537. 

Die erfindungsgemaBen Beschichtungsmassen enthalten Ubiiche Photoinitiatoren, wie sie fiir die radikalische 
und die lonische Polymerisation eingesetzt werden. Geeignet sind beispielsweise Initiatoren. die im Wellenlan- 
genbereich von 190 bis 400 nm absorbieren. 

Beispiele fUr verwendbare radikalische Initiatoren sind chiorhaltige Initiatoren, wie chlorhaltige aromatische 
Verbmdungen, 2.B. beschrieben in US'A-4089 815; aromatische Ketone, wie in US-A.43 18 791 oder EP- 
A-0003 002 und EP-A-Ol 61 463 beschrieben; Hydroxyalkylphenone, wie in US-A-4347 111 beschrieben- 
Phosphmoxide, wie in EP-A-OO 07 086, 00 07 508 und 03 04 782 beschrieben; wasserlOsliche Initiatoren beispiels ' 
weise auf der Basis von Hydroxyalkylphenonen, wie in US-A-46 02 097 beschrieben, unges^ttigte Initiatoren wie 
OH-funklionelle aromatische Verbindungen, die beispielsweise mit AcrylsSlure verestert wurden wie in US- 
A 39 29 490, EP-A-01 43 201 und EP.A-03 41 560 beschrieben; oder Kombinationen von derartigen Initiatoren 
wie sie beispielsweise in US.A-40 1 7 652 beschrieben werden. 

phfnZTdfundl^^^^^^ Benzophenon. Tliioxanfhonderivafe, Acyiphos- 

Beson,ers tevor.u^t, vcn..„c/i...e radJJciiscf^e Inmtoren sind Phosphmoxide und Kombmtmcn von 



